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Die vorliegende Erfindung betriffi ein Brandschutematerial, insbesondere fur Bauzwecke, mit 
einem fiachigen Tragermaterial aus unbrennbaren, mineralischen Fasern und mit einer intu- 
meszierenden Substanz, wobei das Tragermaterial mit der intumeszierende Substanz zu- 
mindest beschichtet 1st und das mit der intumeszierende Substanz versehene Tragermaterial 
ais flexibles vorgefertigtes Erzeugnis vorliegt. 

Aus der Praxis sind unterschiedliche Brandschutzmaterialien bekannt. Beispieisweise wird 
Mineralwolle mit intumeszierendem Coating fQr Kabelschott und fur Installataonsschachte 
angewendet. Des weiteren kommen Kalziumsilikat- und Vermiculitplatten bei Installations- 
schachten zum Einsatz. AuSerdem sind Dichtungsmassen Oder Kitte mit intumeszierenden 
Additiven, Brandschutzmanschetten oder-kissen bekannt. Ziel aller dieser brandschutz- 
technischen Abschottungssysteme 1st es, die Brandausbreitung in andere Gebdudeteile 
moglichst zu verhindem, aber mindestens zu verzogern. Bei einer Brandprtlfung wird die 
Feuerwiderstandsdauer ermittelt, die im Zuiassungsbescheid spater als Basis fur das An- 
wendungsgebiet am Bau gilt. 

Aus den Unterlagen des eingetragenen deutschen Gebrauchsmusters 77 15 947 ergibt sich 
ein wefteres Brandschutzmaterial in Form einer flexiblen Flammschutzbahn. Diese Flamm- 
schutzbahn kommt bei leicht entflammbaren Gegenstanden, wie Innenwanden von Holz- 
hausern, zur Anwendung. Das mit einer intumeszierenden Substanz beschichtete und/oder 
getrankte Tragermaterial wird in der in Rede stehenden Druckschrift als Glasfaservlies of- 
fenbart. Vliesstoffe sind flexible, porOse textile Fiachengebilde. die durch mechanisches oder 
anderes Verfestigen von Faserflorschichten hergestellt werden. Wenn Faservlies zu stark 
gebogen wird, zersplittert oder bricht es. Durch die Beschichtung des Glasfaservlieses mit 
dem Feuerschutzmittel bzw. mit der intumeszierenden Substanz werden die flexiblen Eigen- 
schaften der in Rede stehenden Brandschutzbahn erreicht Erst hierdurch kann die bekann- 
te Flammschutzbahn leicht verlegt werden, ohne dal& sie bricht oder zersplittert. In anwen- 
dungstechnischer Hinsicht wird in der in Rede stehenden Druckschrift in erster Linie darauf 
abgehoben, die Flammschutzbahn auf eine zu schQtzende Wand - also auf eine ebene FIS- 
che - aufzubringen. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein 
Brandschutzmaterial der eingangs beschriebenen Art derart auszugestalten und weiterzubil- 
den, dafl durch das Produkt eine grolie Bandbreite von Applikationsmoglichke'rten abge- 
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deckl wird. Das Brandschutzmaterial soli Biege-und Zugeigenschaften aufweisen, welche 
einen Einsatzdes Brandschutzmaterials unabhangig von der Ausbildung des abzuschotten- 
den Objekts ermfiglicht. 

Die voranstehende Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelflst Da- 
nach ist das Brandschutzmaterial der in Rede stehenden Art derart ausgestaltet, dad das 
Tragermaterial eine flexible Netzstruktur aufweist 

Zunachst ist erkannt worden, dad eine Vielzahl von Spezialprodukten fUr spezielle Anwen- 
dungen existiert. Weiter ist erkannt worden, dad eine bereits bekannte flexible Flamm- 
schutzbahn mit einem Vliesstoff als Tragermaterial aufgrund der Vliesstoffeigenschaften vor- 
rangig auf ebenen FISchen, ggf. auf leicht gekrQmmten Fiachen, zur Anwendung kommt. 

Erfindungsgemad ist erkannt worden, dad ein Brandschutzmaterial mit nahezu universeller 
Einsetzbarkeit zur VerfQgung gestellt werden kann, wenn das Tragermaterial eine flexible 
Netzstruktur aufweist Aufgrund der Netzstruktur weist das Tragermaterial bessere Biege- 
und Zugeigenschaften auf und ist auderdem kompressibel, so dad das Material nicht nur auf 
ebenen oder leicht gekrQmmten Fiachen, sondern auch in Hohl- oder Zwischenraumen, wie 
beispielsweise in Brandschutzfugen, anwendbar ist. In der Funktion als Brandschutzfugen- 
material gewahrieistet das erfindungsgemade Brandschutzmaterial die Dichtigkeit gegen 
FIQssigketten bei jeder Fugenbreite, Zug- und Druckstabilitat ohne Ridbildung und Feuer- 
und RauchundurchlSssigkeit im Brandfall. 

Es wird hervorgehoben, dad das erfindungsgemade Brandschutzmaterial ein Substitut fQr 
Spezialprodukte, wie BrandschutzschnUre, Vermiculitplatten, MineralwoIIe mit intumeszie- 
rendem Coating, anderweitigen intumeszierenden Coatings, Brandschutzmanschetten, 
Brandschutzkissen, Dichtungsmassen darstellt und dartlber hinaus auch mit den bekannten 
Brandschutzmaterialien kombiniert werden kann. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgema- 
den Brandschutzmaterials ergibt sich aus der vereinfachten Lagerhaltung, wobei einheitliche 
Lagerbedingungen erforderlich sind und eine Diversifizierung in Abhangigkeit vom Spezial- 
produkt entfailt. 

Gemad einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist das Tragermaterial eine Maschenweite 
von ca. 5 bis 10 mm auf. Im wesentlichen besteht das Tragermaterial aus gleichgroden, 
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gleichformigen Maschen. Denkbar ware es audi, die Maschen unterschiedlich auszubilden, 
so daft einer FormSnderung wShrend der UmwandlungsvorgSnge bei Brand gefolgt werden 
kann. 

In stoffiicher Hinsicht wird als TrSgermaterial bevorzugt Glasfasermaterial eingesetzt. Glas- 
fasem sind beliebig webbar, so daft Gewebe mit den verschiedensten MaschengrSRen und - 
formen erstelit werden konnen. Des weiteren besitzen Glasfasern einen hohen Schmelz- 
punkt, was eine Verringerung des Warmeausdehnungskoeffizienten des gesamten Brand- 
schutzmaterials im Normalzustand zur Folge hat 

Von ganz besonderem Vorteii ist es, wenn das flexible TrSgermaterial derartige Biege- und 
Zugeigenschaften aufweist, daft es in ein rSumliches Gebiide QberfQhrt werden kann. Das 
Trflgermaterial k6nnte gefaltet, zusammengeknQMt oder anderweitig in Form gebracht wer- 
den, so daft es sich zum Ausstopfen von Hohi- oderZwischenrSumen eignet. In diesem Zu- 
sammenhang kOnnten in vorteilhafter Weise auch Reste des Brandschutzmaterials verarbei- 
tet werden, so daft eine maximale Ausnutzung des Materials ermeglicht wird. Auf jeden Fall 
gestattet das erfindungsgemSfce Brandschutzmaterial das Umwickeln, das Rollen und Zer- 
knGIIen, ohne daft es Schaden nimmt. 

Im Hinbiick auf die intumeszierende Substanz hat es sich als besonders vorteilhaft heraus- 
gestellt, Blflhgraphit zu verwenden. Eine durch BIShgraphit auf dem Trfigermaterial gebildete 
Schicht ist homogener als eine Schaumschicht bildende Kunststoffschicht-Dispersionsfarbe, 
wie sie bei der bekannten flexiblen Brandschutzbahn verwendet wird, und dadurch stabiler in 
ihrer Konsistenz. Im Brandfall, wobei im Brandraum Luftstromungen entstehen, die die sehr 
leichten Schaumschichten vom Untergrund wegreiften, bleibt die Schutzschicht auf dem 
Tragermaterial und wird nicht so leicht „weggeweht tt . Auf diese Weise wird ein Brandschutz- 
veriust vermieden. Alternativ kfinnten als intumeszierende Substanz Phosphate, insbeson- 
dere Ammoniumpolyphosphat Oder Ethylendiaminphosphat enthaiten. Des weiteren sind 
Kombinationen aus Ammoniumpolyphosphat mit Melamin und Pentaerythrit denkbar. Weite- 
re, f(ir sich bekannte intumeszierende Substanzen, wie Vermiculit Oder Wasserglas kOnnten 
ebenfalls angewendet werden. 

Nach einer besonders vorteilhaften Ausgestaitung des erfindungsgemaiien Brandschutzma- 
terials umfaftt das Tragermaterial zusatzlich zur intumeszierenden Substanz eine ablativ wir- 
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kende Substanz. Die ablativ wirkende Substanz enthalt chemisch gebundenes Wasser, das * 
im Brandfall frei wird und das zu schOtzende Bauteil kuhlt. 

Die ablativ wirkende Substanz kfinnte mit der intumeszierenden Substanz vermischt Oder als 
separate Schicht auf das Tragermaterial aufgebracht sein. Im letzteren Fall ist bei der Mon- 
tage des Brandschutzmaterials zu beachten, daft die ablative Schicht immer dem Bauteil 
zugewandt ist. Die Ausrtlstung des Tragermaterials mit der ablativen Substanz ist im Hinblick 
darauf zweckmaftig, daft das Brandschutzmaterial in zahlreichen AnwendungsfSllen im di- 
rekten Kontakt mit der Oberflache des jeweiligen Bauteils steht. Im Bereich der Kontaktfla- 
che, macht eine intumeszierende Wirkung mangels Raum zur Expansion keinen Sinn. Hier 
ist nur noch eine KQhlwirkung hiifreich. Als ablativ wirkende Substanz kannte beispielsweise 
Aluminiumhydroxid und/oder Magnesiumhydroxid eingesetzt werden, worin Kristallwasser 
enthalten ist. Damit nun eine wirksame Verbindung zwischen dem Tragermaterial und der 
Intumeszierenden Substanz, ggf. auch der ablativ wirkenden Substanz, reaiisiert werden 
kann, kannte ein Bindemittel eingesetzt werden. Dieses Bindemittel muft den Anforderungen 
an d,e Biege- und Zugfestigkeit des Tragermaterials genugen, so daft das gesamte erfin- 
dungsgemafte Brandschutzmaterial im gewQnschten Mafte verformbar ist. Ein Bindemittel 
daft diesen Anforderungen Rechnung trtgt, ist in einer Latex aus Kautschuk gefunden wor- 
den. Die Latex kann aus natQrlichem Oder kiinstlichem Kautschuk hergestellt sein. Bei der 
Herstellung des erfindungsgemaften Brandschutzmaterials weist die Latex eine enorme 
Klebfahigkeit auf und besitzt im ausgeharteten Zustand eine weitaus graftere Dehnungsfa- 
higkert als die Qblichen, auf Wasser basierenden Acrylat-Dispersionen. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Flexibility und Verformbarkeit des erfindungsgemaften 
Brandschutzmaterials ist eine geringe Schichtdicke der intumeszierenden Substanz ggf 
auch der ablativ wirkenden Substanz von Vorteil. Eine Schichtdicke von cm. 1 mm gewahr- 
leistet die Flexibilitat des erfindungsgemaften Brandschutzmaterials in vollem Mafte. 

Die Herstellung des erfindungsgemaften Brandschutzmaterials kannte einerseits dadurch 
erfolgen, daft das Tragermaterial in ein Latexbad getaucht wird, in dem eine intumeszierende 
Substanz und ggf. eine ablativ wirkende Substanz enthalten ist bzw. sind oder andererseits 
dadurch, daft auf das Tragermaterial nach einem Tauchvorgang in einem Latexbad eine 
intumeszierende Substanz und ggf. eine ablativ wirkende Substanz aufgebracht wird bzw 
werden. 
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Im Gegensatz zu dem den Ausgangspunkt der vorliegenden Erfindung bildenden Stand der 
Technik, wo als intumeszierende Substanz eine streichfahige, weiS pigmentierte, schaum- 
schichtbiidende Kunststoff-Dispersionsfarbe per Pinsel oder BQrste auf das Tragermaterial 
aufgebracht wird, ist bei der Herstellung des erfindungsgemaiien Brandschutzmaterials auf 
eine zeitsparende und prSzise einstellbare Beschichtungstechnik zurQckgegrrffen worden. 

Entsprechend der Anforderung an eine hochgradige Flexibility des erfindungsgemaften 
Brandschutzmaterials solite die Schichtdicke der intumeszierenden Substanz auf dem Tra- 
germaterial maximal 1 mm betragen. Demzufolge liegt bei diesem AusfQhrungsbeispiel auch 
die Teilchen grfide der intumeszierenden Substanz und ggf. der ablativ wirkenden Substanz 
bei maximal 1 mm. 

GemaS der ersten Alternative des Verfahrens, wobei im Latexbad die intumeszierende 
Substanz enthalten ist, kfinnte die Schichtdicke jedoch auch durch die Tauchzeit und/oder 
durch Anzahl der TauchvorgSnge und/oder durch die Viscositat des Tauchbades bestimmt 
werden. Hierbei ist die TeilchengrOfie der im Latexbad dispergierten, intumeszierenden, ggf. 
auch ablativ wirkenden Substanz entsprechend gering zu halten. 

Im Hinblick auf die zweite Alternative des Verfahrens kdnnte das Aufbringen der intumeszie- 
rend Substanz und ggf. der ablativ wirkenden Substanz auf das Tragermaterial aufgestreut 
werden. 

Das erfindungsgemaiie Brandschutzmaterial ist in vorteilhatter Weise fQr unterschiedlichste 
AnwendungsfSIle geeignet und ersetzt somit Spezialerzeugnisse oder ist mit diesen auch 
kombinierbar ist. 

Das erfindungsgemSRe Brandschutzmaterial k6nnte bei nichtbrennbaren Rohren aus Stahl 
angewendet werden. Das Brandschutzvlies konnte mehrmals urn das Stahlrohr gewickelt 
werden, so daB eine ausreichende Isolierwirkung im Brandfall gewfihrleistet ist. Die in sol- 
chen Fallen bisher venwendete krebsauslosende Mineralwolle kSnnte auf diese Weise substi- 
tuiert werden. 


Auch bei einem brennbaren Rohr aus PE Oder PVC kCnnte das erfindungsgem§IJe Brand- 
schutzmaterial zum Einsatz kommen. Bei einem brennbaren Rohr mufl der Feuerdurchtritt 
durch das Wegbrennen des Rohres verhindert werden. Um nun den Brandschutz zu reali- 
sieren, ist es nOtig, ein MetallgehSuse vollstandig mit dem Brandschutzmaterial zu fallen. Im 
Brandfall ermoglicht das GehSuse das Lenken des mit der Schaumbildung einhergehenden 
BlShdruckes in Richtung der DurchfOhrung. Eine Anwendung des erfindungsgemfiRen 
Brandschutzmaterials bei StahlstOtzen, Stahlsaulen, BetonstOtzen, InstallationsschSchten 
erleichtert den Brandschutz auf Stahl und fQr Beton wesentlich. !m Gegensatz zu herkSmmli- 
chen Anwendungen wie Coatings, welche erst am Einsatzort aufgespruht werden und 
krebserregenden Mineralwollplatten, ist die Anwendung des Brandschutzmaterials einfach, 
sauber und beeintr&chtigt nicht die Gesundheit des Personals. Die Fixierung des Brand- 
schutzmaterials auf Stahl kSnnte in vielfSItiger Weise erfolgen. Es kfinnte beispielsweise 
gewickelt, geklebt, festgeschossen mit Krampen, geklammert oder - je nach Form des Bau- 
teils - mit einer Rohrschelle geschraubt sein. 

Das erfindungsgemalie Brandschutzmaterial kfinnte auch der Abschottung von KabelbUn- 
deln dienen. Dabei ist hervorzuheben, daft die Abschottung nicht ausschlieBIich mit dem 
Brandschutzmaterial erfolgt. Wenn die Entfemung zwischen Bauteillaibung und KabelbUndet 
nicht grafter ist als 20 bis 25 mm, konnte der Restraum mit Brandschutzmaterialresten oder- 
schnipseln verfQIlt werden. Bei schon bestehenden oder neu zu errichtenden Abschottungen 
kann das Brandschutzmaterial eine VerlSngerung der Feuerwiderstandsdauer erreichen. 
Hierzu wird es um das Kabeibundel gewickelt und z.B. mit einer Rohrschelle fixiert. Bei be- 
sonders vielen Kabeln macht das VerfQIIen von Kabelzwickein mit Brandschutzmaterialre- 
sten oder -schnipseln Sinn. 

Eine weitere Verwendung des erfindungsgemalien Brandschutzmaterials liegt in der Ab- 
schottung einer Kabeltrasse. Auch hierbei ist hervorzuheben, dafi das Brandschutzmaterial 
in diesem Fall nicht die einzige MaSnahme darstellt. Die DurchfOhrung durch die Brand- 
schutzwand mud mit einem zugelassenen System erfolgen. Das Brandschutzmaterial kann 
hier aber ebenfalls eine VerlSngerung der Feuerwinderstandsdauer erreichen. Das erfin- 
dungsgemSISe Brandschutzmaterial wird in diesem Fall in Kombination mit Brandschutzmor- 
tel, beschichteten Mineralwollplatten, Brandschutzkissen oder Brandschutzsteinen aus PU 
verwendet. Dabei wird das Brandschutzvlies um die Trasse gewickelt, so dali eine Oberiap- 
pung auf den Kabeln erreicht wird. Die Fixierung kSnnte durch Klammern erfolgen. Ein Ver- 
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kleben des Brandschutzmaterials auf der Trassenunterseite kflnnte ebenfalls sinnvoll sein. 
Im Brandfal! treten Bewegungen der Kabeftrasse auf, die bis zum vdlligen Abknicken fiihren 
kannen. Um die Gefahr des dadurch verursachten Feuerdurchtrittes zu minimieren, kann 
zusStzlich das Brandschutzmateriai an der Abschottung selbst Oder an der Bauteiilaibung 
fbdert werden. Das Brandschutzmateriai reicht dann bis auf die Kabeftrasse herunter und 
Qberiappt diese. 

Denkbar ware des weiteren die Anwendung des Brandschutzmaterials in Stromschienen, 
hierbei sind jedoch Probleme der elektrischen Leitung zu bertlcksichtigen. 

Elne weiteres, bereits voranstehend erlflutertes Anwendungsbeispie! richtet sich auf die Be- 
fQllung einer Brandschutzfuge. 

Es gibt nun verschiedene MOglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhaf- 
ter Weise auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits auf die dem Patentan- 
spruch 1 nachgeordneten Anspruche, andererseits auf die nachfolgende Er&uterung von 
zwei AusfQhrungsbeispielen der Erfindung und sieben Verwendungen der Erfindung anhand 
derZeichnung zu verweisen. In Verbindung mit der ErISuterung der angefOhrten Ausfuh- 
rungsbeispiele und Verwendungen der Erfindung werden auch im allgemeinen bevorzugte 
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Lehre eriSutert. In der Zeichnung zeigen 

Fig. 1 in schematischer Darstellung einen Schnitt durch ein erstes AusfQh- 

rungsbeispiei des erfindungsgernSBen Brandschutzmaterials, 

Fig. 2 in schematischer Schnittdarstellung ein zweites AusfOhrungsbeispie! 

des erfindungsgemSRen Brandschutzmaterials, 

Fig. 3 in schematischer Perspektivdarstellung eine erste Verwendung des erfin- 

dungsgemSIien Brandschutzmaterials bei einem nichtbrennbaren Rohr, 

Fig. 4 a in schematischer Perspektivdarstellung eine erste Variante einer zweiten 
Verwendung des erfindungsgemSfien Brandschutzmaterials bei einem 
brennbaren Rohr, 
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r ' Fig. 4 b '• in schematischer, teilweise geschnittener Darstellung eine zweite Variante der 
4 zwerten Verwendung des erfindungsgemSBen Brandschutzmaterials bei ef- 

* v : - -** ;n * nem brennbaren Rohr, 

Fig. 5 * • ' in schematischer Perspektivdarstellung eine erste Variante einer dritten Ver- 
wendung des erfindungsgema&en Brandschutzmaterials bei tragenden Bau- 
teilen, 

Fig. 6 in schematischer Perspektivdarstellung eine zweite Variante der dritten 

Verwendung des erfindungsgemaften Brandschutzmaterials bei tragenden 
Bauteilen, 

Fig. 7 a in schematischer, teilweise geschnittener Darstellung eine erste Variante einer 
vierten Verwendung des erfindungsgemSfien Brandschutzmaterials bei einem 
KabelbQndel, 

' Fig. 7 b in schematischer, teilweise geschnittener Darstellung eine zweite Variante 

einer vierten Verwendung des erfindungsgemSRen Brandschutzmaterials bei 
einem KabelbQndel, 

Fig. 7 c in schematischer Perspektivdarstellung, vergrdftert, ein Detail aus den 
Fig. 7 a und 7 b, 

Fig. 8 in schematischer, quergeschnittener Darstellung eine fQnfte Verwendung des 

erfindungsgemaiSen Brandschutzmaterials bei Kabeltrassen, 

Fig. 9 in schematischer Perspektivdarstellung eine erste Variante der fQnften Ver- 

wendung des erfindungsgema&en Brandschutzmaterials bei Kabeltrassen, 

Fig. 1 0 in schematischer Perspektivdarstellung eine zweite Variante der fQnften Ver- 

wendung des erfindungsgemSBen Brandschutzmaterials bei Kabeltrassen, 

Fig. 11a in schematischer Darstellung eine Seitenansicht einer sechsten Verwen- 
dung des erfindungsgema&en Brandschutzmaterials bei Stromschienen, 
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Fig. 1 1 b in schematischer Darstellung ein Querschnrtt des Gegenstandes aus 
Fig. 11a, 

Fig. 11c in schematischer Darstellung eine Aufsicht auf den Gegenstand aus 
Fig. 11a, 

Fig. 12 a in schematischer Darstellung eine Vorderansicht einer siebenten Ver 

wendung des erfindungsgemafcen Brandschutzmaterials bei einer Brand- 
schutzfuge und 

Fig. 12 b in schematischer Darstellung eine Vorderansicht des Gegenstandes 
aus Fig. 12 a, ergSnzt um eine zusatzliche Dichtungsmasse. 

In den Figuren 1 - 12 b ist ein Brandschutzmaterial dargestellt welches im wesentlichen aus 
einen Tragermaterial 1 und einer intumeszierende Substanz 2 besteht Das Tragermaterial 1 
(st mit der intumeszierende Substanz 2 beschichtet. Das Tragermaterial 1 und die intumes- 
zierende Substanz 2 liegen als vorgefertigtes Erzeugnis vor. ErfindungsgemaS weist das 
Tragermaterial 1 eine flexible Netzstruktrur auf. 

In den Figuren 1 und 2 sind zwei AusfQhrungsbespiele des erfindungsgemaSen Brand- 
schutzmaterials dargestellt. Bei dem Tragermaterial 1 handeit es sich um Glasfasermaterial. 
In den Figuren 1 und 2 ist das Tragermaterial 1 als Glasfaserstrang dargestellt, weicher an 
seiner Oberseite und an seiner Unterseite jeweils eine Schicht aufweist. Im ersten, in Figur 1 
gezeigten AusfQhrungsbeispiel weist das Tragermaterial 1 an seiner Ober- und Unterseite 
jeweils eine intumeszierende Substanz auf, welche in Schichtform auf den Glasfaserstrang 
aufgebracht ist. In der intumeszierende Substanz 2 ist eine ablativ wirkende Substanz 3 ent- 
halten, welche zonenweise in der intumeszierenden Substanz verteilt ist. 

Das zweite AusfQhrungsbespiel zeigt ein Tragermaterial 1 , auf dessen Oberseite eine 
Schicht einer intumeszierende Substanz 2 und an dessen Unterseite eine Schicht einer al> 
lativ wirkenden Substanz 3 aufgebracht ist. Aus Figur 2 geht des weiteren hervor, dali das 
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erfindungsgemade Brandschutzmaterial mit der aus der ablativ wirkenden Substanz 3 gebil- 
deten Schicht auf einen Stahluntergrund 4 aufgebracht ist. 

In Figur 3 ist nun eine erste Verwendung des erfindungsgemSften Brandschutzmateriais 
dargestellt. Ein nichtbrennbares Rohr 5, namlich ein Stahlrohr, ragt hier aus einer Brand- 
wand 6. Urn das nichtbrennbare Rohr 5 ist das Brandschutzmaterial 1, 2 bzw. das mit der 
intumeszierende Substanz 2 versehene TrSgermaterial 1 gewickelt. Zur Befestigung des 
Brandschutzmateriais 1 , 2 dient an dem der Brandwand zugewandten Ende des nichtbrenn- 
baren Rohres 5 eine Rohrschelle 7. Des weiteren ist auf das nichtbrennbare Rohr 5 ein 
Wasserglaskleber 8 aufgetragen, der far eine Haftung des Brandschutzmateriais 1 , 2 auf 
dem nichtbrennbaren Rohr 5 sorgt. Der nicht nSher bezeichnete Pfeil verdeutlicht die Wik- 
keirichtung. 

Die Figuren 4 a und 4 b befassen sich mit einer zwetten Verwendung des erfindungsgema- 
(Xen Brandschutzmateriais 1 , 2 bei brennbaren Rohren 9. Figur 4 a zeigt ein aus einer 
Brandwand 6 ragendes brennbares Rohr 9, welches mit dem Brandschutzmaterial 1, 2 um- 
wickeft ist. An dem der Brandschutzwand 6 zugewandten Ende des brennbaren Rohres 9 ist 
ein MetallgehSuse 10 bzw. eine Manschette vorgesehen. Das brennbare Rohr 9 ist in dem 
MetallgehSuse 10 enthalten und von dem Brandschutzmaterial umgeben. Mit anderen Wor- 
ten ist der Zwischenraum zwischen dem brennbaren Rohr 9 und der InnenoberflSche des 
MetallgehSuses 10 mit dem Brandschutzmaterial 1 t 2 gefdllt. Zur Befestigung des Brand- 
schutzmateriais 1 f 2 auf dem brennbaren Rohr 9 dient eine Rohrscheiie 7. Des weiteren ein 
Befestigungsmittel 11 fQrdas MetallgehSuse 10 vorgesehen. 

In Figur b ist einer zweite Variante des mit dem brennbaren Rohr befa&ten Verwendungsfal- 
les dargestellt. Bei dem brennbaren Rohr 9 handelt sich hier urn ein LQftungsrohr aus 
Kunststoff, dali durch die Decke 12 eines Gebaudes geftihrt ist. In dem Ringspaft zwischen 
dem brennbaren Rohr 9 und der Decke 12 ist das erfindungsgemSSe Brandschutzmaterial 
1, 2 angeordnet, welches zuvor in ein rSumliches Gebilde aus mehren Lagen verbracht wor- 
den ist. ZusStzlich zum erfindungsgemaiien Brandschutzmaterial 1 ( 2 wird eine Dichtungs- 
masse 13 eingesetzt, welche die freien FlSchen des Brandschutzmateriais 1, 2 abschliellt. 
Mit einer Abdeckplatte 14 und einer Rohrschelle 7, sowie mit weiteren Befestigungsmitteln . 
1 1 ist das Brandschutzmaterial 1 , 2 im Ringspalt festgelegt. 
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Die Figuren 5 und 6 zeigen eine clritte Verwendung des erfindungsgemaiien Brandschutz- 
materials bei tragenden Bauteilen. In Figur 5 ist eine Stahlsaule 15 mit dem Brandschutzma- 
terial 1 1 2 umwickelt. Zur Befestigung dienen auch hier Wassergtaskleber 8, der auf die 
StahlsSule 15 aufgetragen ist und eine Rohrschelle 7, die auf das umwickette Brandschutz- 
materiai 1 , 2 Druck ausQbt. In Figur 6 ist ein StahltrSger 16 gezeigt, der fiachig mit dem 
Brandschutzmaterial 1, 2 belegt ist. Auch hier kann zwischen dem Brandschutzmaterial 1, 2 
und dem StahttrSger 16 ein Wasserglaskleber wirken, zusatzlich sind au&ere Befesti- 
gungsmittel, wie eine Metailklammer 17 oder eine mit Krampen festgeschossene Platte 18 
vorgesehen. 

Die Figuren 7 a, 7 b und 7 c zeigen eine vierte Verwendung des erfindungsgemaften Brand- 
schutzmaterials bei KabelbOndeln 19. Durch eine Brandwand 6 ist jeweils ein KabelbQndel 
19 durchgefGhrt In Figur 7 a ist das KabelbQndel 19 durchgangig mit dem Brandschutzma- 
terial 1,2 ummanteit bzw. umwickelt. Im Bereich des Durchtritts durch die Brandwand 6 ist 
zur Abdichtung ein Mfirtelschott 20 vorgesehen. Anstelle des Martelschottes 20 kflnnte auch 
eine Dichtungsmasse oder ein Weichschott Verwendung finden. Figur 7 b verdeutlicht den 
nachtragiichen Einbau des erfindungsgemaiJen Brandschutzmaterials auf jeder Seite einer 
bestehenden Brandschutzwand 6 mit einem bestehenden MOrtelschott 20. Hier wird das 
Brandschutzmaterial 1, 2 lediglich auf die beidseitig von der Brandwand 6 abragenden Ka- 
belbQndel 19 aufgebracht. In Figur 7 c ist in einer perspektivischen Darsteliung gezeigt, wie 
das mit dem Brandschutzmaterial 1, 2 ummantelte KabelbQndel 19 von der Brandwand 6 
abragt. 

Die Figuren 8 bis 10 befassen sich mit einem fQnften Verwendungsfall des erfindungsgema- 
Ben Brandschutzmaterials im Zusammenhang mit Kabeltrassen 21 . Aus der quergeschnitte- 
nen Darsteliung in Figur 8 ist ersichtlich, da& das Brandschutzmaterial 1 , 2 oberhalb und 
unterhalb der Kabeltrasse entlang gefQhrt ist und an einer der Seitenwandungen mit einem 
geeigneten Befestigungsmittel 11 festgelegt ist. In dem in Figur 8 gezeigten Anwendungsfall 
ist das Befestigungsmittel 11 als Stange ausgebildet, welche unterhalb eines umgreifenden 
Randbereiches der Kabeltrasse 21 ihre festlegende Wirkung entfaftet. In der hier gezeigten 
Kabeltrasse 21 sind nicht naher bezeichnete Einzelkabel und nicht naher bezeichnete Ka- 
belschlauche angeordnet, welche allesamt von dem teilweise festgeklebten Brandschutzma- 
terial 1, 2 Qberdeckt sind. In Figur 9 ist nun in perspektivischer Darsteliung gezeigt, wie das 
Brandschutzmaterial 1, 2 Qber die Kabeltrasse 21 gefuhrt und an dieser Qber Befesti- 
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in einem 


11 bef8S ' i9, ^ V0 " ^ BrandWand 6 abra9ende Kabeltmsse 21 ist ,., — 
AMelschott 20 eingebettet. Wahrend Figur 9 ein. einfache Ummantelung der Kabeitrasse 

« ; rt / e ^ ra " dsehu,zmate '« 1. 2 »W « m Fkjur 10 ein doppelte Absicherung darge- 
stellt. Zusatzlch lst das Brandschufcmatenai 1 . 2 auf den, Mertelschott 20 der Brandwand 6 


Erne sechste Verwendung des erSndungsgemaSen Brandschutzmaterial im Zusammenhang 
mlt e,ner Stromschiene 22 ist in den Figuren 1 1 a und 1 1 b dargest* Das MeteBgeMuse 
10 der Stromschiene 22 ist vollstandig mil dem Brandschutzmaterial 1, 2 ausgefant Aus Fi- 
flur 11 lb geht hervor, da6 das Metallgehause 10 durch eineJSrandschutzwand 6 hindurch 
gefQhit ,st. Es ist dort auBerdem gazeigt, wie das Brandschutzmaterial 1, 2 zwischen den 
^omsch«nen 22 eingebracht ist Das Brandschutzmaterial ist in Roilen gewickelt, welche 
zw*chen d,e Stromschlenen bzw. zwischen elne Stromschiene 22 und die Wandung des 
MetaBgehauses 10 elngedrOckt sind. Auf Grund der hohen FlexMMt last sich das erfin- 
dungsgemafie Brandschutzmaterial 1. 2 unter Verformung in beliebe Zwischenraume brin- 
gen bzw. stopten. Aus Rgur 1 1 c geht hen,or. daB das zu einer R 0 «e gewickelte Brand- 
schutzmaterial 1 , 2 auch in verlikaler Richtung In die Zwischenraume zwischen der Strom- 
schiene 22 und der Innnenwandung des Metallgehauses 10 eingebracht warden kann. 

»If ^ "J 1 ^ 12 " Zei9 * n *" Sl8bente V *™«ndungsmagiichkeit — ^"dungs- 
gemaSen Brandschufcmaterials in Hinblick auf elne Brandschutzfuge. In Figur 12 a ist ein 

B U ra S ZlT'°" , ^! randSOhUtZma,erial 1 ' 2 eine *— «*uWtaB. 23 eingebracht Die 
Brandschutzfuge 23 begrenzenden, nlcht naher bezeichneten Wandbereiche sind mlt einem 
Wasserotas^ 8 vereehen , def e|ne MebveriJindung ^ Wandbereich und 

pII T . ^ 1 ' 2 here,ellt - ln R9Ur 12 " 181 0berhalb «- ^ammengerollten 

STTTf r 1 ' 2 e ™ DICh,Un 9 sma8se 13 aufgebracht, so da* ein kombinativer 
Brandschutz resign wird. Bei der Dichtungsmasse 13 handelt es sich in dem in Rede ste- 
henden Anwendungsfall urn eine Silikon - bzw. Acrytatdiehtungsmasse. 

Wnsichtlich weiterer, in den Figuren nlcht gezeigter Merkmale wlrd in den allgemeinen Teil 
der Beschreibung verwiesen. 

Abschliettend sei daraufhin gewlesen, daS die erfindungsgemafie Lehre nicht auf die voran 
stehenden etfrterten Ausfuhrungsbeispiele und Anwendungsfalle eingeschrankt ist. Viel- 
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mehr sind bspw. im Hinblick auf die Netzstrukturoder im Hinblick auf die Verformung des 
erfindungsgemSBen Brandschutzmaterials in rSumliche Gebiide weitere Varfanten mfigiich. 
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Schu tzanspr uche 


1 . Brandschutzmaterial, insbesondere fQr Bauzwecke, mit einem flSchigen TrSgermate- 
rial (1) aus unbrennbaren, mineralischen Fasern und mit einerintumeszierenden Substanz 
(2), wobei das Tragermaterial (1) mit der intumeszierende Substanz (2) zumindest beschich- 
tet ist und das mit der intumeszierende Substanz (2) versehene Tragermaterial (1) als flexi- 
bles, vorgefertigtes Erzeugnis voriiegt, 

dadurch gekennzeichnet, da(5 das Tragermaterial (1 ) eine flexible Netzstruktur 
aufweist. 

2. Brandschutzmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali das Tragerma- 
terial (1) eine Maschenweite von ca. 5 bis 10 mm aufweist. 

3. Brandschutzmaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafc das 
Tragermaterial (1) aus Glasfasem besteht. 

4. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dali das Tragermaterial (1) derartige Biege- und Zugeigenschaften aufweist, daft es in ein 
rSumliches Gebilde QberfGhrbar ist, insbesondere im Sinne von FQIImaterial fur Hohl- und 
Zwischenraume, 

5. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dad die intumeszierende Substanz Blahgraphit enthSlt. 

6. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die intumeszierende Substanz Phosphate, insbesondere Ammoniumpolyphosphat, 
Ethylendiaminphosphat, enthSlt. 

7. Brandschutzmaterial nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dali die intumeszie- 
rende Substanz Kombinationen aus Ammoniumpolyphosphat mit Melamin und Pentaerythrit 
enthait. 
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8. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQchel bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Intumeszierende Substanz Vermiculit enthM. 

9. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQchel bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daR die intumeszierende Substanz Wasserglas enthSK. 

10. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQchel bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
da& das TrSgermaterial (1) eine abiativ wirkende Substanz (3) umfaftt. 

1 1 . Brandschutzmaterial nach Anspruch 1 0, dadurch gekennzeichnet, dad die abiativ 
wirkende Substanz mit der intumeszierenden Substanz vermischt ist. 

12. Brandschutzmaterial nach Anspruch 1 0, dadurch gekennzeichnet, dad die abiativ 
wirkende Substanz (3) als separate Schicht auf dem TrSgermaterial (1) aufgebracht ist. 

13. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
da& die abiativ wirkende Substanz Aluminium- und/oder Magnesiumhydroxid mit Kristaiiwas- 
ser enthait. 

14. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
datt die intumeszierende Substanz, ggf. auch die abiativ wirkende Substanz, unter Vermitt- 
lung eines Bindemittels mit dem TrSgermaterial verbunden ist. 

15. Brandschutzmaterial nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB das Bindemit- 
tei eine Latex aus Kautschuk ist. 

16. Brandschutzmaterial nach einem der AnsprQche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dali die Schichtdicke der intumeszierenden Substanz, ggf. auch der abiativ wirkenden Sub- 
stanz ca. 1 mm betrSgt. 

17. Brandschutzmaterials nach einem der AnsprQche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, 
dali es entweder durch Tauchen des TrSgermaterials in einem Latexbad, in dem eine intu- 
meszierende Substanz und ggf. eine abiativ wirkende Substanz enthalten ist bzw. sind, her- 
gestellt ist Oder daft es durch durch Aufbrigen einer intumeszierenden Substanz und ggf. 
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einer ablativ wirkenden Substanz auf das Trdgermateria! nach einem Tauchvorgang in en 
nem Latexbad hegestelRist ' " ' ^ > ^ 

18. Brandschutzmaterial nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, da& die Teilchen- 
grflBe der intumeszierenden Substanz und ggf. der ablativ wirkenden Substanz ca. 1mm 
betrSgt. 

1 9. Brandschutzmaterial nach Anspruch 17 oder 18, wobei im Latexbad die intumeszie- 
rende Substanz und ggf. die ablativ wirkende Substanz enthalten ist bzw. sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Schichtdicke durch die Tauchzeit und/oder durch die Anzahl der 
TauchvorgSnge und/oder durch die Viscositat des Tauchbades bestimmbar ist. 

20. Brandschutzmaterial nach Anspruch 17 Oder 18, wobei das Brandschutzmaterial 
durch durch Aufbrigen einer intumeszierenden Substanz und ggf. einer ablativ wirkenden 
Substanz auf das TrSgermaterial nach einem Tauchvorgang in einem Latexbad hegestelit 
ist, dadurch gekennzeichnet, dali die intumeszierende Substanz und ggf. die ablativ wirken- 
de Substanz auf das Tragermaterial aufgestreut ist bzw. sind. 
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